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(57) Die Erfindung beinhaltet ein Skiwachs, das vor allem als Touren- und Langlaufwachs fur den Massen- und 
Leistungssport anwendbar ist. Ziel der Erfindung ist es, eine Palette von Langlauf - und Tourenskiwachsen 
bereitzustellen, die den unterschiedlichen Schneebedingungen optimal angepaSt sind und dabei ausgezeichnet 
Steig- und Gleiteigenschaften besitzen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Langlauf- und Tourenskiwachs 
auf wissenschaftlicher Grundlage bereitzustellen, wobei die Mischungen systematisch aufgebaut und aus einem 
Minimum von Bestandteilen bestehen soli. Das erfindungsgema&e Skiwachs besteht aus einem Paraffin, einem Harz, 
einem Weichmacher, einem Viskositatsstabilisator, einem Wachs und einem loslichen organischen Farbstoff. Die 
Summe der Anteile von Harz und Weichmacher beziehungsweise deren Verhaitnis betragt bei Hartwachs etwa 35 bis 
40 Masse-%, beziehungsweise etwa 9 bis 0,5, bei Klister etwa 70 bis 90 Masse-% beziehungsweise etwa 1 bis 2, bei 
Skare uber 90 Masse-% beziehungsweise etwa 1 bis 2 und bei Haftgrund etwa 65 bis 75 Masse-% beziehungsweise 
etwa 2 bis 3, wobei das fur ttefere Schneetemperaturen anwendbare Skiwachs den hdheren Gehalt an Harz enthalt 
als das fur hdhere Schneetemperaturen anwendbare Skiwachs. 
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1. Skiwachs, bestehend aus einem Paraffin, einem Harz, einem Weichmacher, einem Viskositatsstabilisator, einem Wachs und 
einem Idsilchen organischen Farbstoff, das entsprechend der jeweiiigen Zusammensetzung als Hartwachs, Klister, Skare 
Oder Haftgrund verwendet werden kann, dadurch gekennzeichnet, daft die Summa der Anteile von Harz und Weichmacher 
etwa 35 bis uber 90 Ma.-% betragt, das Verhaltnis zwischen den Anteilen an Harz und Weichmacher im Bereich zwischen etwa * 
9 und etwa 0,5 liegt und das Skiwachs zusatzlich noch etwa 0 bis 50Ma.-% Paraffin, 0 bis 5Ma.-% Wachs und 5 bis 10Ma.-% 
Viskositatsstabilisator enthalt. 

2. Skiwachs nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daB beim Hartwachs die Summe der Anteile von Harz und Weichmacher 
etwa 35 bis 40Ma.-% betragt und das Verhaltnis von Harz zu Weichmacher zwischen etwa 9 und etwa 0,5 liegt, wobei das fur 
tiefere Schneetemperaturen anwendbare Skiwachs den hdheren Gehalt an Harz erhalt als das fur hdhere 
Schneetemperaturen anwendbare Skiwachs und daneben noch etwa 50Ma.-% Paraffin, etwa 5 bis 10Ma.-% 
Viskositatsstabilisator und bis zu 5 Ma.-% Wachs enthalten sind. 

3. Skiwachs nach Punkt 1 , dadurch gekennzeichnet, daS beim Klister die Summe der Anteile von Harz und Weichmacher etwa 
70 bis 90 Ma.-% betragt und das Verhaltnis von Harz zu Weichmacher etwa 1 bis 2 ist und daneben noch bis zu 20 Ma.-% 
Paraffin, bis zu 1 0 Ma.-% Viskositatsstabilisator und bis zu 2Ma.-% Wachs enthalten sind. 

4. Skiwachs nach Punkt 1 , dadurch gekennzeichnet, daS beim Skare die Summe der Anteile von Harz und Weichmacher uber 
90 Ma.-% betragt und das Verhaltnis von Harz zu Weichmacher zwischen etwa 1 und etwa 2 liegt wobei das fur tiefere 
Schneetemperaturen anwendbare Skarewachs den hdheren Gehalt an Harz erhalt als das fur hdhere Schneetemperaturen 
anwendbare Skarewachs und daneben noch bis zu 10 Ma.-% Viskositatsstabilisator enthalten sind. 

5. Skiwachs nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daS beim Haftgrund die Summe der Anteile von Harz und Weichmacher 
etwa 65-75 Ma.-% betragt und das Verhaltnis von Harz zu Weichmacher zwischen etwa 2 bis 3 liegt und daneben noch etwa 1 0 
bis 15 Ma. -% Paraffin, bis etwa 5Ma.-% Wachs und etwa 5 bis 10 Ma. -% Viskositatsstabilisator enthalten sind. 

6. Skiwachs nach Punkt 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daS der Gehalt an organischen, loslichen Farbstoffen unter0,01 Ma.-% 
liegt. 

7. Skiwachs nach Punkt 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daG als Harz vorzugsweise Kolophoniumoderein anderes naturliches 
Baumharz, als Weichmacher vorzugsweise ein Paraffinol oder ein anderes mineralisches 6l, als Viskositatsstabilisator 
vorzugsweise Poly isobuty ten und als Wachs vorzugsweise Poiyathy ten wachs verwendet werden. 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung beinhaltet ein Skiwachs, das als Langlauf- undTourenwachsfurden Leistungs- und Massensport anwendbar ist. 
Charakteristik der bekanrrten Losungen 

Das richtige Wachsen der Skilaufflachen ermoglicht es, ohne mechanische Steighiifen Ski zu laufen. Das Wachsen der Ski ist 
sowohl fur den Massen- als auch fur den Leistungssport von gro&er Bedeutung. Im Wettkampf entscheidet es nicht selten uber 
Sieg und Niederlage. Die Wachsmischung muS unter anderem der Schneetemperatur und -beschaffenheit, den 
topographischen Besonderheiten, dem Fahrergewicht und der durchschnittltchen Skigeschwindigkeit angepaBt sein und 
einwandfrei auf die Skisohle appliziert werden konnen. 

Das Langlaufwachs hat die Aufgabe, bei mogiichst geringer Gleitreibung eine hohe Haftreibung zwischen Ski und Schnee zu 
erzielen. Die geringe Gleitreibung ermoglicht eine gute Fahrt Die hohe Haftreibung soil den Abdruck verbessern. 
Langlaufwachse stellen deshalb immer eine KompromiBlosung dar. In Abhangigkeit von der jeweiiigen Schneetemperatur, des 
Schneealters und der .Schneegeschichte" ist die Schneebeschaffenheit sehr unterschiedlich. Diesen Bedtngungen mussen die 
Langlaufwachse, durch unterschiedliche Rezepturen, in ihren Eigenschaften angepaBt sein. 

Langlaufwachse werden grob in Haftgrund, Hartwachse, Klister und Skare eingeteilt Innerhalb dieser Gruppen werden die 
Wachse durch Farbgebung unterschieden und dadurch ihre jeweiiigen Einsatzbedingungen kenntlich gemacht 
Hartwachse werden bei feinkornigem Schnee, Klister bei grobkornigem Schnee, Haftgrund bei abtragendem, feinkdrnigem 
Schnee und Skare bei abtragendem, grobkornigem Schnee eingesetzt Langlaufwachse mussen bei alien Schneebedingungen 
sowohl gute Gleit- als auch Steigeigenschaften besitzen. Da der Lang- oder Tourenlaufer oft langer unterwegs ist und sich dabei 
moglicherweise die Schneeverhaltnisse andern, zeichnet sich ein gutes Langlaufwachs dadurch aus, daS es sich 
Schneeanderungen bet wechselnden Gelande- und Temperaturverhaltnissen weitgehend anpaSt, eine optimale 
Geschwindigkeit bei gutem Abdruck erreicht wird und mogiichst lange auf dem Ski haften bleibt 

Schonfruhzeitig begann man, dieSkilaufsohlezu praparieren, um bessere Laufeig en sc haften zu erzielen. 1905wurde das 
DRP 168353 angemeidet. Weitere fotgten, die im wesentlichen aber auf empirischem Wissen basierende Wachskompositionen 
zum Inhalthatten. 

Vorknappvierzig Jahren gabeseinen bedeutenden Entwicklungssprung mitder Substitution einigertierischer und pflanzlicher 
durch synthetische Rohstoffe fur die Skiwachsfabrikation. 

KOFLER (OE-PS 175957) setzte einer Paraffin-Wachs-Mischung bis zu 25% Polyathylen zu und erreichte dadurch eine erhohte 
Haftfestigkeit und gute Abriebbestandigkeit bei hoher Gleitfahigkeit. FISCHER (DT-PS 909018) fugte Polyvinylather hinzu, um 
sowohl eine verbesserte Steig- als auch Gleitfahigkeit zu erreichen. 

MARTINAK (OE-PS 174139) ruhrte in die geschmolzene Wachsmischung wahrend des Erkaltens Luft ein. Das porose, 
schaumartige Wachs sollte ebenfalls die Steig- und Gleiteigenschaften verbessern. 

KUNTRA (DT-AS 1048375) entwickelte eine u Wachsmischung" auf der Grundlage von Nitrocellulose, Harz und Losungsmittel, 
wahrend ROSENKRANZ (DD-WP 35028) kautschukmodifizierte Ketonharze, Parafflne und Plastikatoren sowie Fette und 
Losungsmittel mischte. SCHISCHLIK (OE-PS 300993) verwendet zum Wachsen von Skilaufsohlen eine mindestens 3%ige 
Silikonolldsung in organischen Losungsmitteln. 

EDMARK (DT-OS 2456629) mischte eine Polystrollosung mit naturlichen oder synthetischen Olen. Sein „Wachs" ist auch in 
Aerosolform etnsetzbar. 

SEMENTOWA u.a. (SU-PS 536215) verwendeten eine Mischung von Ceresin, Polyathylenwachs, Paraffin, Chlorparaffin und 
gegebenenfalls Zinkstearat. 

SAMPSON (US-PS 41 26 481 ) beschreibt eine Mischung aus einer wasserunloslichen Wachsmatrix mit 3 bis 45 Gew.-% eines 
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Die vorgeschlagenen Skiwachse haben bei aller Unterschiedlichkeit eines gemeinsam, sie berOcksichtigen nicht oder nur 
ungenugend die unterschiedliche Schneebeschaffenheit, die sich aus den jeweils herrschenden Schneetemperaturen und der 
^Schneegeschichte" ergibt. 

Seit einigen Jahren sind Material und Konstruktion der Skier entscheidend verandert worden. Parallel dazu haben sich die 
Technik des Wachsauftragens und vor allem des Langlaufs selbst so grundtegend gewandelt, daS fur diese Bedingungen neu 
entwickelte Wachskompositionen notwendig wurden. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist es, eine Palette von Langlauf- und Tourenskiwachsen bereitzustellen, die den unterschiedlichen 
Schneebedingungen, den neuesten Skikonstruktionen, den veranderten Spannungsverhalten der Ski und den verwendeten 
Kunststofflaufsohlen optimal angepaGt ist. Die Wachsmischungen sollen dem Entwicklungsstand der Lauf- und Auftragstechnik 
entsprechen. 
Wesen der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Langlauf- und Tourenskiwachse auf wissenschaftlicher Grundlage bereitzustellen, 
wobei die Mischungen systematisch aufgebaut und aus einem Minimum von Bestandteilen bestehen sollen. 
Das Langlauf- und Tourenskiwachs besteht erfindungsgemaU aus einem Paraffin, einem Harz, einem Weichmacher, einem 
Viskositatsstabilisator, einem Wachs und einem loslichen organischen Farbstoff. Je nach Anwendungsbereich der Skiwachse 
enthalten die einzelneh Skiwachse unterschiedliche Anteile der genannten Bestandtetle. Hartwachse, die bei feinkdrnigem 
Schnee angewendet werden, enthalten zusammen etwa 35 bis 40 Ma.-% Harz und Wetchmacher. Das Verhaltnis von Harz zu 
Weichmacher liegt zwischen etwa 9 und etwa 0,5. Daneben enthalten die Hartwachse noch etwa 50Ma.-% Paraffin, etwa 5- 
1 0 Ma.-% Viskositatsstabilisator und bis zu 5 Ma.-% Wachs. Klister wird bei grobkdrnigem Schnee eingesetzt. Bei ihm betrigt die 
Summe der Anteile von Harz und Weichmacher etwa 70 bis 90 Ma.-% und das Verhaltnis von Harz zu Weichmacher etwa 1 bis 2. 
Daneben enthalten Klister noch bis zu 20 Ma.-% Paraffin, bis zu 10Ma.-% Viskositatsstabilisator und bis zu 2 Ma.-% Wachs. 
Haftgrund enthalt 65-75Ma.-% Harz und Weichmacher in einem Verhaltnis von etwa 2 bis 3, 10 bis 15Ma.-% Paraffin, bis etwa 
5 Ma.-% Wachs und etwa 5 bis 1 0 Ma.-% Viskositatsstabilisator. 

Ska re werden bei grobkdrnigem abtragendem Schnee auf die Laufsohle aufgetragen und enthalten zusammen uber 90Ma.-% 
Harz und Weichmacher, wobei das Verhaltnis von Harz zu Weichmacher zwischen etwa 1 und etwa 2 liegt. Daneben sind noch bis 
zu 1 0 Ma-.-% viskositatsstabilisator enthalten. 

Die erfindungsgemaSen Wachsmischungen sind so komponiert, da& das jeweils fQr tiefere Schneetemperaturen anwendbare 
Skiwachs den hoheren Gehalt an Harz als das fur hohere Schneetemperaturen anwendbare Skiwachs enthalt. 
Zur Kennzeichnung der einzelnen Skiwachssorten und damit zur Kennzeichnung des Anwendungsbereiches der Skiwachse 
werden diese farbig markiert Der Gehalt an organischen, loslichen Farbstoffen liegt unter 0,01 Ma.-%. 

Als Harz wird vorzugsweise Kolophonium oder ein anderes naturltches Baumharz, als Weichmacher vorzugsweise ei n Parafftndl 
oder ein anderes mineralisches 6l, als Viskositatsstabilisator vorzugsweise Polyisobutylen und als Wachs vorzugsweise 
Polyathylenwachs verwendet. 

Ausfuhrungsbeispiel 

Die Erfindung soil nachstehend an einigen Beispielen ndher erlautert werden: 
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